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Abstract (Basic) : DE 3308303 A 

New agents for protecting timber (esp. sawn timber) against attack 
by blue fungi and moulds contain a synergistic mixture of (A) an alkali 
metal salt of any biocidally active organic C-, H-and O-contg. 
carboxylic acid and (B) one or more mono (8-18C alkyl) 
trimethyl- ammonium chlorides, di(8-18C alkyl) dimethyl ammonium 
chlorides, (8-18C alkyl ) aryl- dimethyl ammonium chlorides or (8-18C 
alkyl) pyridinium chlorides. 

Pref. carboxylic acid alkali salts are those of 6-12C aliphatic 
carboxylic acids, esp. 2-ethylhexanoic acid, and acetosalicylic acid, 
benzoic acid or sorbic acid. Pref. quaternary ammonium salts are 
dodecylbenzyl ammonium chloride, tetradecylbenzyl dimethyl -ammonium 
chloride, dodecyl trimethyl ammonium chloride and didecyldimethyl 
ammonium chloride. The agents pref. contain 15-67 (esp. 33-67) wt . % 
quaternary ammonium salt (based on the total amount of active 
substance) . 

The components act synergistically, particularly at pH 5 . 0 or 
below. The agents do not cause discoloration of or other damage to the 
timber. 

Abstract (Equivalent) : US 4585795 A 

A water-soluble compsn. for protecting timber, esp. sawn timber, 
against fungi causing sap- stain and mildew, comprises a synergistic 
mixt . of (A) an alkali metal salt of 2-ethyl hexanoic acid, isononanoic 
acid, isooctanoic acid, heptanoic acid, capric acid, or caprylic acid, 
and (B) trimethylcocoammonium chloride. Wt . ratio of (A) : (B) is 33:67 
to 67:33. Pref. (A) is sodium isononanoate or sodium 2-ethylhexanoate . 

ADVANTAGE - Compsns . are harmless to workers and the environment 
(in contrast to previously used penta- and tetra-chlorophenols) . (7pp) 
Title Terms: ANTIFUNGAL; AGENT; BLUE ; FUNGUS; MOULD; TIMBER; CONTAIN; 

SYNERGISTIC; MIXTURE; BIOCIDE; CARBOXYLIC; ACID; ALKALI; SALT; QUATERNARY 
; AMMONIUM; SALT 
Derwent Class: C01; E19; F09; P63 
International Patent Class (Main) : B27K-003/50 

International Patent Class (Additional): A01N-033/12; A01N-037/00; 

A01N-043/40 
File Segment: CPI; EngPI 

Manual Codes (CPI/A-N) : C07-D04; C10-A22; C10-C03; C10-C04C; C10-C04E; 

C12-A02; C12-C09; E07-D04; E10-A22; E10-C03; E10-C04C; E10-C04D; E10-C04E 
; F05-B01 
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@ Bekampfungsmrttel-Mischung fur Nuttholzschutzzwecke 



Die Erfindung batrlftt eine Bekfimpfungsmlttel-Mlaohung 
zum Sohutz von Nutzhoiz gagen BlSuepQz- und Schimmefpfe- 
befall und enth&lt als synergietischfl Misehung ADcafTmetallsate 
frgendafner biozlde Wlrkung aufwefsendon organise hen 
Sfiure aowie em Oder mehrero quatamfire. zur Gruppe der 
MonoaJkyltrtmethyh DlaJkyWImethyf- und Aflcyterykflmethyl- 
ammoniumchlorlde sowie der Alkylpyridinlumchlonde gehd- 
rende Amminlumsateei fn deren MolekQI die Aikyfgruppen 
8-18 C-Atome enthatten. (33 08 303) 
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Bekampfungsmittel-Mischung fttr Nut2iiolzschutzzwecke 

Diese Brfinaung betrifft eine BelcSlrapfiuigsmlttel-MiBchmig zura 
kurzzeitigen Schutz von Nutzholz gegen Befall durch Bl&uepilze 
und Sehinnnelpilze. 

Die nutzholzschadigenden Pilze warden in drei Gruppen unterteilt* 
1« Blfiuepilze 
2. Schimmelpilze 
✓ 3. Kiulepilze 

Die Biauepilze verursachen, wenn aie ffutzholz befallen, schadli- 
che dunkle Plecken an diesenu Sie bevdrken zwar weder PSulnie noch 
Schwachung des Holzes, kSnnen aber, wenn eie Hutzholz "befallen, 
spater dann das Waohstum der eigentliehen holzzeretBrenden Pil- 
ze (Basidiomyceten) fiJrdem, Dae gleiche gilt flir die Schimmel- 
pilze, deren farbige Sporen das Holz in seinem Aussehen verderben 
kBnnen. Das Holz lSsst sieh auf verhaitnismassig einfache Weise 
gegen Bl&uepilz- und Schimmelpilabefall schtttzen; drto^^ttcto 
Spritaen oder Streichen mit einem entsprechenden Hol»schutzmittel f 
vahrend beira Schutz gegen F&ulniserreger awecks Erreichens einer 
Tiefenwirkung Drucktrankung erforderlich ist. 

Die bisher am meisten eingesetzten Biauepilz-Bekampfungsmittel ent- 
halten als Wirkstoff Penta- und letraohlorphenole oder deren Ha- 
triumaalze, Der Einsatz dieeer Stoffe ist jedoch nioht mehr er- 
vrflnscht, bedingt durch deren vermutete sckadigende Wirknng auf 
den Menschen und die Umwelt. Es ergibt sich deshalb die Notwen- 
digkeit, ein wirkeames und fttr den Mensohen und die Umwelt unge- 
fahrliches Bekampfungemittel zu entwickelm Ein wirklich brauch- 
bares Bekampfungsmittel mtteste auch voll waaserlBslich sein f da 
die Stabilitat von Emulsionen und Suapensionen begrenzt ist und 
es bei der Behandlung des Nutzholzes zu einer Entmischung, dJi* 
zu einer Ehasentrennung kommen kann. Das Mittel darf auch keine 
VerfSrbung des Holzes bewirken und dessen Weiterbehandlung bzw. 
-verarbeitung in keiner Weise erschweren # Veiter muss das Mittel 
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so fest an der Holzoherfiache haft en, das a es z.B, dureh Regenein- 
wirkung nicht abgewaschen vdrd^ 

Dieser Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein eolches gut 
funktionierendes, tmschadliches Bekampfungsmiirtel- Qeraisdi zum 
Schutz von Nutzholz an eohaffenj die Hauptmerkmale der Erfindung 
gehen aus Patent anepruch 1 hervor, 

Die vorliegende Erfindung hetrifft somit aen Einaatz synergisti- 
scher Mischungen ana quaternaren Ammoniumsalaen und tfatrium- 
salzen fimgistatifieher C-, H- und O-Atome enthaltender orga- 
nischer Karbozylsauren, insbesondere Natriumsalzen aliphat lecher, 
auch verzweigter Petteauren, wobei eine bessere Wirkung ala bei 
Binzeleinsatz der vorgenannten Stoffe erzielt vird. Ala quaterna- 
re Ammoniumsalze koramen "besonders die zu den Gruppen der Mono- 
alkylfcdmeticrl-, Ittalkyldimethyl-(und Alkylaryldimethylaimnoniumaalze 
gehBrenden Salze, aber auch die Salze des qaterniaierten Pyri- 
dine Bind geeignet. Diese Verbindungen kiJnnen entweder einzeln 
oaer als Mlsehung eingeaetat werden. 

Hie quaternaren Ammonium salze warden seit langem ala Bolzschutz- 
raittel eingeaetzt /"B.A. Richardson; Sapstain Control, Paperi Ja 
puu Nr. 10, S. 613 (1972)/, desgleiohen die aliphatisohen,gerad- 
kettigen Karboxylsauren, deren Xohlenstoffkette 6 bis 11 C-Atome 
aufweist /Hager AB (HSger, B.O.) finnische Patentanmeldung Nr. 
752676 B 27 K?. Auch die verzweigten aliphatiechen Karboxyl- 
8&uren, z.B. die 2-A*thylhexansaure^ /kenoGard AB (Sundman, Hagg- 
lund) finniache Patentanmeldung 811283 B 27 K Prior. SB 28.4,1980 
8003219-67 Bind Blauepilz-wirksara. Als Schimmelpilz-Bekfimpfungs- 
mittel wiederum. verwendet man z.B. Benzoe- und Sorbins&ure Oder 
Aeetosalizylsaure. Bekannt 1st allerdingB, dass die Bekampfungs- 
wirkung der vorgenannten Stoffe vom pH-Wert abhSngig iet (Sey- 
mour S. Block, Desinfektion, Sterilization and Preservation, S. 
914, lea & Pebiger Philadelphia, 1977 2 p). Die organischen San- 
ren haben 'erst dann beseere Wirkung, wenn der pE-Wert so weit ab- 
gesunken iet, dass die nichtdiSBd'ziierte Porm in genilgender Men- 
go vorhanden ist, wobei diese Sauren jedoch dann schwerer ISslioh 
slnd. Die quaternaren Amnion iumsalze wiederum haben bei pH17,0 
eine bessere Wirkung. Der pH-Wort der Holzoberfliiche variiert je 
nach Holzart im allgemeinen zwischen 3,5 und 7,0 (A. Harry Wal- 
ters and John J. Elphick, Biodeterioration of Materials, S. 517, 



Elsevier Ml. Qo Ltd, 1968, London). La der pH-Wert der Bolz- 
oberfiaohe Lnfolge der Wirkung der Holzeauren zu aUinanlichem 
Abeinken tendiert, geetaltet ea sich vorteilhaft, mit einer Ml- 
sch,ms aus ^ernarer Verbindung und Stture zu arbeiten und so 
einen breiteren eff ektiven pH-Bereich zu schaffen. Ler Anfangs- 
pH-Wert des besagten Bekampftogsmlttela muss natUrlich so hoch lie- 
gen, dasa die Saure in der LSsung als Natriumsalz vorliegt und eo- 
mit wasserloslich 1st. Gevrflnechtenfalls kann dem Holzschutzmit- 
tel irgendein Pufferstoff, 8 .B. Borsaure, Bora* oder Soda zuge- 
setzt warden, der den pH-Wert der LBsung wahrend der Behandlungs- 
phase konstant halt. Ler Einsata. von Borverbindungen erhbUt auch 
die Wirkung des Praparatee, d* ale 3 a bekanntlich toxische Virkung 
auf Jii ze h^enj (A.H.S. Onions, L. Allsopp, H.O.W. Eggins. 
Smith s Introduktion to Industrial Mycology, s. 341, Edward Ar- 
nold Ltd .1931). Pasaend lot ein pH-¥ert zvischen 7 und 10. Geht 
der pH-Wert spater zurtick, wird aus dem BekSmpfungBmittel organl- 
sche saure freigesetzt, die sich nun auf die Holzoberflache nie- 
derachlagt, wodurch die Behandlungswlrkung erhbUt wird. Ausserdem 
wird dadurch die Wetterbestandigkeit des Holzes verbeesert. Zweck- 
ndaaigerweise sollte die lm Bekampfungemlttel enthaltene organi- 
ache saure in dem in tfrage kommenden pH-Bereich zu wenigstens 50 
Wnt in diesoziierter Form vorliegen, m.a.V. ihre pKa-Konatante 
mUsate > 4-5 sein. In der nachstehenden Tabelle Bind die Bisaozia- 
tionakonatanten etolger bekannter als BekampfungsmitteiL eingesetz- 
ter organischen Sauren zusammengestellts 

Kaprinafiure 4?!*- 5,0 
Kapronsaure 

2-Xthylhexansaure 4, 81 

Sorblnaaure 4^7 

Benzoesaure 4^9 

Acetosalizylaaure 3,27 

Man hat nun tiberraschend festgestellt, dass die untersuchten qua- 
ternaren Ammonlumaalze und organischen Sauren ihre PungitoxLzltat 
gegenseitlg synergetisch erhbben. Besonders ausgepragt ist diese 
Wirkung namentlioh im pH-Bereich *5,0, d.h. also im Bereich, der 
beim Holzschutz in Prage konnnt. Liese Eracheinung diirfte auf die die 
Zellmembran achadigende Wirkung der quatemaren Verbindungen 
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zurUokztrftthren aein, infolge deren die SSure leichter In die Zel- 
le einzudringen vermag. Dies gebt aus laborrersuchen terror f die 
in den Beiapielen welter nnten lm Text beschrieben sind # 

Bin e VerfSrbung des Holzes oder eine Beeintr&chtigiuig z.B # "des 
Anstriches durch die er f indiuig sgemS s sen B ek&npifttngomi tt el konnte 
nioht festgestellt werden. 

Die Labors sucbe erfolgten 1) ale Plattenkultur auf Ozapek-Dox- 
Agar bei 23°C und 2) als Minibrett-Tests Dei 23°C und 100 % • 
Feuchte. 

Die Plattenkulturen waren mit Sporen dee Pilzes A-ttreobaajflium 
puliulans beinrpft worden, eines bekannten Bl&xepilzes* Bei den 
Minibrett~Testa wurde znr Beta^fuqg eine Sporensuspeneion verwen- 
det, die eine Sporenmi Bchung von Bl&uepilzen enthielt. Die verwen- 
aeten BlSuepilze waren: Aureobasidtum pullxilans, Sclerophoma ento- 
xylina und Ceratocystis pilifera* 

An den. PI at t enTrol tur en wurde die Gitftwirkwng der zii 
untersuchenden Stoff festgeetellt. An Band der Minibrett-Tests 
wiederum wurde tmtersucht, ob die toxische Wirkung an der Holz- 
oberfiache erhalten bleibt. Die Minibretter batten die Abmessun- 
gen 10 x 50 x 300 mm' und waren aus jCriscb gefailter Eiefer ge- 
schnitten worden # Die TestbretteV warden filr 20 Sekunden in die 
zu untereucbende ISaung versenkt, gewogen und beiflpft.Die Kon- 
troll-Bretter wurden in reines Wasser getaucht. Bin Teil der Test- 
. bretter wurde einen Monate bei 23°0 und 100 % Peucbte in ait Plaet- 
plane abgedeckten BebSltern getrocknet; danacb. wurdandie eingetre- 
tene Yerfdrbung und der Schimmelpilzbefall visuell beurteilt. 

Beiapjel 1 

Bei den Piatt enkulturen wurde eine Unterbindung des WacbatumB dea 
Pilzes A. pxaitdana z.B # bei den folgenden Konzentrationen der un- 
terauchten Bekampfungsmittel festgestellt (Zttchtungsdauer 15 Tage): 

Untersuchtes BekSnqpfungsmittel 



BAC 
DMC 

2-£tbylhexans&ure 
ZaprinsSure 

Sorbihsaure 

- - - ■» — — 



pa a,5 


pH 5,0 


pH 7,0 


* 


ppm 


■ ■ ■■» 


50 


10 


2 


15 


L5 


4 


50 


>100 


>1000 


50 


100 


>> 100 


50 


100 


» 100 


?5 


>100 


>1000 



Mit einigen Mischunpen dioeer Bekarapfung3mittel liess filch aae 
Pllswaehotmn aJ3 # bel folgenden Xonzentratlonen verhindern: 



Untersuchte Misdmng 



pH 2,5 pH 5,0 pH 7,0 





c ■ 


- ppm 


> 


1) BAC + Kaprinsaure 


15:15 


2:5 


2:5 






2:5 


2:5 


5) BAC + Acetosalizylsaure 


10:10 


5:10 


2:5 


4) BAG + 2-Xthylhexansaure 




5:10 


2:5 


5) BMC + 2-Xthylhexansaure 




5:10 


2:5 


6) BMC + Acetosalizylsaure 


5:10 


5:10 


2:5 


7) BKO + Kaprinsaure 


5:10 


5:10 


2:5 


8) BMC + Sorbinsaure 




2:5 


2:5 



Hit den Bclcampfungsmittel-Mlschwgen vmrde also im allgemelnen 
eine bessere Wirkung erzielt ala mit ihren Einzelkomponenten* 

Die Kurzbezeichnungen bedeuten: 

BAC » Bodesylbenzyldimethylammonivanclilorid 
3XP0 « Dodezylpyridiniumchlorid 

MO ■ Dodezyltrijnetliylaimnoiiiimichlorid ( C 12 -90#) 
Beispiel 2 

Die mit Sporensuspension der o.g # BlSuepilze an frischem Holz 
bei 23°C und 100 % Peuchte diirchgefllhrten Minibrett-Seeta erga- 
ben bei einer Verauchadauer von einem Monat folgende ResttLtate: 



Ofttersuchtes BekSmp- 
fungsmittel 



Wlrketoffkonzen- 
tration bei der 
Tauchbehandlung 



Bevrertxmga-Punktzahlen 

Oberflachen- 
BlSue schimmel 



BAC 


1,2 


2 


8,5 






1,5 


4,5 


BMC 


1,2 


1 


16 






1 


7 


BPC 


1,2 


3 


16 


2-ithylhexansaure 


1,2 


0,5 


18 






6,5 


?,5 


Kaprinsaure 


1,2 


3,5 


14 
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Untersuobtes Bekfimp- 
fungsmittel 



Mis chung aua BAG 
und 2-Sthylhexan- 
saure (1:2) 

MiBchung axis BMC 
tend 2-Xtbylbexan- 
saure (1:2) 

Mischung aua DPC 
una 2-Xthylheacaa- 
saure (1:2) 

Sin bandelsttbli- 
ches Holzschutz- 
mittel 



Virkstofikonzen- 
tration bei dex 
Eaucbbebandltmg 

% 

1,2 



1,2 



BewertungB-Punktzahlen 

Oberfl&chen- 
Blaue scbimmel 



0 
0 



0 
0 



1,2 



1,2 



3 

0,5 



3 

1,5 



2,5 
2,5 



2,5 
1,5 



17 
8,5 



13 
16 



13 
16 



O-Versuch 

Der pH-Wert der Trankmittelloetrng war auf 8,4 eingeetellt worden. 



Aucb auB diesen Versuebsexgetmi ssen geht die deutlicbe Wirkungfl- 
Bteigerung bezilgllcb der Verhinderung deB Wacbstume von sowobl 
Blaue- alB auch Sebimmelpilzen hervor, wenn els BekSnrpfungsmittel 
eine Mischung arts quaternarem Ammonittmsalz und organ! scher Satire 
eingesetzt wurde. Ein Eineelelneatz der o.g. Mischtmgskonrponenten 
ist auch deshalb nicht angebracht, well ee dann zu einem zu star- 
ken Wachstum von Oberflachenschimmel kommen wttrde. 

Die vom Minibrett aafgenoramene TrSnkflttssigkeitBinenge betrug gewbbn- 
lioh 3 bis 4 Grannn. 

Beurteilungssystem: 



0- 5 Punkte 
6-10 Punkte 
11-15 Punkte 
16-20 Punkte 



=» sehr gut 

» mittelroasaig 

■ schwaoh 

o senr schlecht 



BeiBolel 3 

TJnter Verwendung der o.g, Blauepilz-Sporensuspenaion warden Mlni- 
brett-Tests analog dem Beispiel 2 durchgefiihrt. Bie Bekanrpfungsmit- 
tel-Mischung enthielt nun wechselnde Mengen technisches Dodezyl- 
benzyldimethylamraoniumchlorid (BAC) und Na-Salz der 2-Ithylhexan- 
saure (2-EBA-Na) und lieferte folgende ErgebniBss: 



Vor- 
auch 
Nr. 


Antoll, 
1UC 11 2 


% 


Koiu?entra- 
tion d. 
TrSMkmlt- 

% 


1 


8,2 


9L,8 


1,5 


2 


15,6 


84,4 


1,6 


3 


21,0 


79,0 


1,4 


4 


28,6 


71,4 


1,4 


5 


35,7 


64,3 


1,8 


6 


45,5 


54,5 


1,8 


O-Versuch 







Bewertungs-Punktzahlen 
Bl£uepilz Oberfiachenschiiraiiel 
Jrisches Getrock. Prisclxes Getrock 



Eolz 


Holz 


Eolz 


Holz 


0,5 


0 


8,5 


1 


1,5 


0 


2,5 


3 


1 


0 


3,5 


3 


0 


0 


0 


7,5 


0 


0 


0 


1 


0 


0 


0 


1 


9 


1,5 


15 


18 



* Ira technlschen BAG sind auch geringe Hengen C^,-jQiylgrappen ent-- 
halten. ~ x * 

BewertungS3ystem wLe in Beispiel 2, 

Zur vollstandigen Unterbindung des Bl&uepilz-Waohstums geniigte also 
das Eintauch.en in l,4prozentige lostuig, deren Wirkstoff aos 28,6 % 
Bodezyltenzyldimethylaxmonltime^orid xmd 71,4 % Na~Salz der 2-Itbyl- 
hexansUure best and. Zur BekSmpfung von Oberfl^chensehlimDel kann 
bedarfsfalls eine starker konzentrierte LBsung, z.B» 1,8 % f ver- 
wendet warden, die relativ mehr Dodezylbenzyldimethylanimoniixm- 
chlorid, z.B« 35 # f enthait. Nattirlich kann die Xonzentration der 
TrankmittellSsung je nach Verwendungszweck raid Kostenf aktoren 
noch weiter erhSht werden, etva auf 2,5 - 5,0 # g Eine 2,5prozen- 
tige Itfsung, deren Wirkstoff aus 33 # technisckem Dodezylbenzyl- 
dimethylantmoniumchlorid und 67 % Na-Salz der 2-XtbylhexansS.ure be- 
st eh t, dtirfte fUr die meieten PSlle geeignet sein. 

Beirrpiel 4 

Die in Bei spiel 3, Versuch 4 angegebene BekSmpfungsmittel-Zusam- 
mensetzung vurde dahingehend tnodifieiert, dass man einen Teil des 
Bodezylbenzyldimethylammonitanchlorids durch technisches Dialkyl- 
dimethylammoniumchlorid ersetzte, bei dem C Q -C^ 8 Alkylgruppen 
wie folgt an den Stickstoff gebunden sind: C 18 -8# f C^ 0 -9# f 
C 12 ~47?4, 0 14 -18#, C l6 -8# und 0 18 -10%. 

Die nit Mischungen aus dieaen Quaternarverbindungen und Na-Salz 
der 2-XthylhexansSure durc&gefUhrten Minibrett-Tests lieferten 
fblgende Ergebnisse: 



A* 
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(•Dxocken- 
eubst.) 










28,6 


71,4 


lf4 


0 


4 


28,6 


71,4 


1,4 


0 


3 


60,6 


39,4 


1,4 


0 


3,5 


67,0 


33,0 


2,5 


0 


0 



Yex- C o -0, ft Geeamt- Ha-Salz d. Geaamt- B evrertungs-Punkt zahlen 
such. 8 A mange a. 2-Xtb.yl- trocken- Getrocknetea Holz 
Nr. 9.' na * a " n - quatern. hexanaau- aubatanz BlSuepilz Schimmelpilz 

™°?i-? n " Ammonium- re, # % 

Stf/T chloride ifrrocken- 

Balz-G-e- 
ge 

1 50,0 

2 25,0 

3 22,1 

4 25,0 

Yergleicnt man aie Brgebnisse der Versuche 1 Ms 3 an denen doa 
Yersuchs 4 derBeispiel-Iabelle 3, in dem aer gleiche !Brocken8ttb- 
atanzgehalt vorlag, so etellt man eine aeutlicne Verbeaaung aer 
achimmelpilzhemmenden Wirkung fest. Bereite eine l,4prozentige 
IifiBttog OieJTerte also in aieeem Palle einen ziemlich gut en Schutz 
gegen Schitmaelpilzbefall. 

Beisplel 5 

Die eine Seite der Minibretter vmrde in eine Bekampfongsmittel- 
ISsung getaucht, die Didezyiaimethylainmoniumonloria (EDO) una 
Ha-Salz aer 2-AthylnexansSure enthielt. Die ISaung hatte eine 
Konzentration von 2,5 56, die Trankzeit betrug 20 Sekunden. Man 
liesa die Minibretter abtropfen una beimpfte aie dann mit Sporen- 
8uepenaion aer o.g. Blauepilze. Die Minibretter warden arei Wo- 
chen bei 23°C und 100 ?$ Feuchte gelagert una anschliessend be- 
urteilt. Nachstehend die Ergebnisae: 

Yer- 18- Bekampfungamittelgehalt, % Trocken- Bewertunga-Punktz. 
such aung d. Troekenaubat. d. "Crank- aub8t.- Blaue 
ST NrT mitteUoaung Gehalt d. Behandel- Unbehan- 

DD0 2-EHA-Ha Trankmit- te Seite delte 

tellosung 
* 

1 1 
2 

4- 
5 

2 1 
2 

4 
c 





100 


1,5 


10 


90 


It 


33,5 


66,5 


n 


66,5 


33,5 


n 


LOO 




ii 




100 


2,'i 


10 


90 


» 


33,5 


66,5 


» 


66,5 


. 33,5 


n 


TOO 




it 





Seite 


20 


20 


6 


16 


6 


19 


7 


20 


12 


20 


lf> 


20 


8 


20 


0 


18 


1 


19 


5 


20 



s? O U U sJ U yj 



Die Ergobninse zeigen, dass die beste Schutzwlrkung gegen Biaue- 
pilze mit Mischungen aus 33,5 bis 66,5 % Didei^ldimethylaimnonixan- 
Ghlorid und 66,5 bis 33 , 5 % Na-Salz der 2-XthyIhexanaaure erzielt 
wurden. Die Konrponenten, einzeln eingeeetst, waren weniger wirk- 
earn* 

Beispiel 6 

Der folgende Versuch erfolgte analog Beispiel 5, Jedoch erfolgte 
die Beimpfung nun mit einer Sporensuspension folgender Schimmel- 
pilze: 

Cladosporium sphaerospermura 
Penicillum Sp. 
Aspergillus amotelodami 

Die Ergebnieae sind in folgender Tabelle zusarmnengestellt: 

Ltf- BelcSmpfungBmittel- Trockensubstanz- Bewertungs-Punktzahlen 

sung anteil in % d # gehalt der TrSnlc- Schijraiielpilzwachstun 

Nr. Trockensubetanz mittellosung Behandel- . Unbehan- 

d # Ir&nlaiiittel- % te Seite delte Sei- 

18 sung te 
DDC 2~EEA-Ha 



1 




LOO 


1,5 


20 


20 


2 


10 


90 


n 


13 


20 


3 


33,5 


66,5 


n 


8 


19 


4 


66,5 


33,5 


ti 


5 


20 


5 


100,0 




n 


11 


20 



Die BekSlmpfungsmittel-Mischung hatte namentlich im Konzentra- 
tionsbereich 33,5 bis 66,5 % DDC und 66,5 Ms 33,5 % 2-BffiL-Ha 
auch auf das Wachstum der Schimmelpilze eine inhibitorisdie Wir- 
kung. Einzeln eingesetzt hatten die Mischungskomponenten auch in 
diesem Falle eine schlechtere Wirkung. 

Beispiel 7 

In zwei Sagewerken wurden im Tauchverfahren Versuche mit BekSnrp- 
fungsmitteliesungen durchgeftihrt, welche 66,5 % Na-Salz der 
2-Athylhexansaure und entweder 33 #5 % Dimethylkokosbenzylammo- 
niumchlorid mit der Alkylkettenverteilung C Q 7#, C 1Q 796, 50#, 

°14 21 #* c i6 9?S > °13 65 * f 188 ^ 1) Oder 33,5 % Trimethylkokos- 
ammoniumchlorid mit der Alkylkettenverteilung C fi 7# f C ln T£ f 
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C 12 °14 22?4 » °16 99S » c 18 6 * ( I3stm e 2 ) enthlelten. Pro Ver- 
aucb warden. ;}e 50 frische vaA getrocknete Bretter behandelt. Der 
pH-Wert der Trankmittell&Bung war auf 9,3 eingeBtellt wrden. In 
einem der Versuche wurde der Tr&ikmlttellOsung 1 % Borsaure zuge- 
eetzt van ibre Puff erkapazitat 2a erhHhen (IiSsttng 2 X ) . Die Bretter 
murden im Zeitraum September - November zweieirihalb Monate im Erei- 
en gelagert und dami Deurteilt. Hachstehend die Ergebnieee: 



Holz- 

schutz- 

mlttel 



Konzentration 
% 



Burchsehnittlicher Verdorberiheitsgrad (0-4) 



Loanng 1 
lasting 2 
Lb* rang 2 
lasting 2 X 



2,5 
1,5 
2,5 
.1,5 



Omit ltf BorsSnre) 

Bin hand el s- 2,5 
iibliches 
Holzscbutz- 
mittel 

Bezugs- - 3,22 

probe 



Sagewerk 1 
Jrisch G-etroeknet 


SSgewerk 2 
Prisch Getrooknet 


0,62 0,04 


0,14 


0,02 


1,74 0,02 


0,18 


0,02 


0,24 0,00 


0,10 


0,00 - 


0,42 0,02 


0,00 


0,02 


2,66 0,24 


0,54 


0,04 



0,16 



2,90 



0,04 



Vie die Srgebnisse zeigen, batten die LBenngen 1 und 2, deren Trok- 
kensubstanzgehalt 2, 5 % betrug, eine recbt gute Holzschutzwirkong , 
void die Wirkung der l,5prozentigen Liisung 2 liese sicb durch Zu- 
satz von 1 % Borsaure (LSsung 2 X ) betrschtlich verbessem. Auch 
ibr pH-Wert blieb stabll, wie aus der folgenden Tabelle bervorgebt; 



Holzscbutz- Konzentration 
mittel % 



pH-Wert vor der pH-Wert nach der 
Tauchbehandlung Tauchbehandlung 



La sung 1 
2 
2 

2* 



2,5 
1,5 
2,5 
1,5 



9,3 
9,3 
9,3 
9,3 



9,1 
8,2 
9,3 
9,3 



* 
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Patent ansnrttche 

1, Beka^fungsn&ttel^sehung sum Sohuta von Hutaholz, tosbe- 
edndere von Schnitthola, gegen Blauepila- und Schiramelpilabefall, 
a. ft. a n r c h gekennaeichnat, aaes aie als eynergistische Mi- 
schung Alkalimetallsalz irgendeiner bioeide Wirkung snfweisenden 
organiachen 0- t H- und O-Atome enthaltenden Karboxylsaure und ein 

. oaer mehrere quaternare but Gruppe acr Mono alkylt rimethyl- , Dial- 
kyldimethyl- tmd Alkylaryldimethylaramonimchloriae sovie der Alkylpyrf, 

• • dinlumohloride gehteende Ammoniumaalze enthalt, und daas to aeren 
MolekUl die Alkylgruppen 8-18 O-Atome en thai ten. 

2. Bekampiungsmittel-Mischung nach Anspruch l f d a d u r c h 
^ gekexmaeichnet, daaa die to der synergiBtisohen Miachung enthal- 

tene organische Saur« von fungiaiaer aliphatisehergersdkettiger 
Oder veraveigter Karboxylsaure mit 6-12 O-Atomen gebildet xixd, 

3, Bekamptungsinittel-Miechung nach Anspruch 1, d a d u r o h 
gek enna eiohnet, daas die to der synergistischen Miachung enthal-, 
tene organlaohe satire von Acetosaliayls&ure, Benaoesaure oder Sor- 
binsaure gebildet wird. 

4. .Bekampfungsmittel-mschung nach Anspruch 1. d a d u r o h ge- 
kennzelchnet, dass die to der synergistischen Mischung enthaltene 
verzweigte aliphatische Karboacylsaure von 2-Xthylhexaneaure gebil- 
det wird. 

^ 5. BekfimpTttngsiaittel-lIi8chung naoh irgendeinem der ohigen Ansprtt- 
ehe, d a d u r c h gekennaeichnet, daas die Eauptkomponente der 
in der synergistischen Mischung enthal tenen qualternaran Ammonium - 
B alze entweder Bodezylhenayldtoethylaramoninmchlorid Oder Tetra- 
dezylhenzyldimethylanmionioBichlorid ist. 

6. Bekanpfungsmittel-Miachxaxg nach irgendeinem der ohigen Ansprtt- 
che, d a d n r c h gekennaeichnet, dass die Hauptkomponente der 
in der synergistischen Mischung enthaltenen guatemaren Ammonium- 
salze Ikjdezyltrimethylafflinonimchlorid ist* 

7, B ekan^fungsmitt el-Hi schung nach irgendeinem der ohigen Anspru- 
che, d a d u r c h gekennaeichnet, dass die Hauptkomponente der 
to der synergistischen Mischung enthaltenen guatemaren Anunonium- 
aalae Bidezyldtoethylammoniumchlorid ist. 



8. Bekaropfungsmittel-Mischung nach irgendeinem der AnsprUohe 1 
tie 4, dadurch gekennzeichnet, dase die die Sohimmelpilz- 
nekampfungewLrkung der eynergietieohen Mischnng verstarkende Kom- 
ponente Dialkyldimet^lammoniiimchlorid ist, in desBen MolekUl 
eine Og-C^g Kohlenatof fkette aufweisende ilkylgruppen vorhanden 
sind, und in dem die Dodezylgruppe die Hauptkomponente bildet. 

9. Bekampfungemittel-flieehung nach irgendeinem der obigen Ansprtt- 
ohe, d a d u r c h gekennzeichnet, dase die synergistische Hi- 
schung 15-67 Gevrtchtoprozent, vorzngsweise jedoch 33- 67 GevdchtB- 
prozent qnatemare Ammoniumsalze, bezogen anf die Gesamtviirkstoff- 
menge, enthalt. 



